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Abstract of EP0049777 

1 . A homogeneous fluid colorant for coloring glue, comprising 20 to 70% of colouring constituents 
consisting of one or more soluble anionic or cationic dyes, and one or more finely divided pigments ; 
water ; water-soluble organic solvents and dispersants ; and, if desired, water-soluble organic acids. 
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^) Die Erfindung betrifft flussige Farbmittel, die dadurch 
gekennzeichnet sind, da& sie einen oder mehrere in Wasser 
Oder Losungsmitteln gut Idstiche Farbstoffe. ein oder mehre- 
re Pigmente und Ldsungsminel sowie gegebenenfalls 
Dispergiermittel enthalten. 

Die erfindungsgemaBen Farbmittel eignen stch sehr gut 
zum Farben waBriger und nichtwafiriger Medien« insbeson- 
dere von Leimen und Schuhcreme. 
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'' Fiassige Farbmittel 

Die Erf indung betrifft fiassige Farbmittel, die dadurch 
gekennzeichnet sind, daB sie einen Oder mehrere ISsliche 
5 Farbstoffe, ein Oder mehrere fe invert eilte Pigmente und 
Losungsmittel sowie gegebenenfalls Dispergiermittel ent- 
halten. 

Als gut losliche Farbstoffe kommen kationische, nichtiono- 
10 gene und anionische Farbstoffe in Betracht, wobei die iono- 
genen Farbstoffe in der Kegel durch geeignete Anionen bzw. 
Kationen in dem zur Verwendung koinmenden LSsungsmittel gut 
ISslich g^acht sind. 

15 Kationische Farbstoffe fOr die erfindungsgemSBen Farb- 
mittel entstammen vorwiegend der Di- oder Triarylmethan-, 
Xanthen-, Azo-, Cyanin-, Azacyanin-, Methin-, Acridin-, 
Safranin-, Oxazin-, Indulin- oder Nigrosin-Reihe . Einzelne 
Verbindungen sind z.B. Basic Yellow 2 (C.I. 41000), Basic 

20 Red 1 (C.I. 4516O), Basic Violet 10 (C.I. 45170), Basic 
Blue 26 (C.I. 44045), Basic Blue 7 (CI. 42595), Basic 
Blue 1 (C.I. 42025), Basic Violet 1 (C.I. 42535), Basic 
Violet 3 (C.I. 42555), Basic Green 1 (C.I. 42040), Basic 
Green 4 (C.I. 4 2000) sowie Phenazin-Parbstoffe, wie Sol-' 

25 vent Blue 7 (C.I. 50400). Farbstoffe aus der Azo-, Tri- 
arylmethan- und Xanthenreihe sind bevorzugt. 
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'"aIs Anionen kommen fttr wSfirige Parbmittel die tiblichen von ^ 
anorganischen SSuren und niederen Carbonsaiiren abgeleiteten, 
wie Chlorid, Bromid, Sulfat, Methosulf at*, • Ethosulfat, 
Nitrat, Formiat, Acetat Oder Propionat in Betracht. Wenn 
5 LSslichkeit in organischen LSsiingsmitteln wesentlich ist, 
sind insbesondere langkettige CarbonsSxireanionen wie Oleat 
geeignet . 

Man kann die gut ISslich machenden Anionen auch dadiorch 
10 einfiihren, dafi man die kationischen Parbstoffe in Form 

der zugehorigen Farbbasen mit den die Anionen liefernden 
Sauren vuasetzt. 

Als Farbbasen seien beispielsweise Solvent Yellow 3^ 
15 (C.I. 41010:1), Solvent Orange 3 (CI. 11270:1), Solvent 
Red 49 (C.I. 45170:1), Solvent Violet 8 (C.I. 42532:1), 
Solvent Violet 9 (C.I. 42555:1), Solvent Blue 2 
(C.I. 42563:1), Solvent Blue 4 (C.I. 44045:1) und Solvent 
Black 7 (C.I. 50415:1) genannt. 

20 

Nichtionogene Farbstoffe ftir die erf indungsgemaBen Parb- 
mittel entstammen vorwiegend der A20-, Nitre- oder Anttira- 
chinon-Reihe , vorzugsweise sind die im Colour Index unter 
Solventfarbstof fen aufgefuhrten Verbindungen zu nenrien. 

25 

Als anionische Farbstoffe kommen insbesondere sulfonsaure- 
gruppenhaltige Verbindungen aus der Reihe der Azo-, Anthra- 
chinon-, Metallkomplex-, Triarylmethan- Oder Stilben-Reihe 
in Betracht, wobei insbesondere Azofarbstof fe und Phthalo- 
30 cyaninderivate bevorzugt sind. 

Einzelne anionische Farbstoffe sind beispielsweise die im 
Colour Index beschriebenen Farbstoffe Acid Yellow 3 (C.I* 
47005), Acid Yellow 36 (C.I. 13065)> Acid Yellow 19 (CI. 
35 18967), Acid Orange 7 (C.I. 15510), Acid Orange 8 (C.I. 
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"15575), Acid Red 88 (C.I. 15620), Acid Red 351 
(C.I. 28683), Acid Violet 90 (C.I. I8762), Acid Blue 9 
(C.I. ^J2090), Acid Blue 193 (C.I. 15707), Direct Blue 86 
(C.I. 7^180) sowie 

5 2,5-Dichlor-i}- >■ 3-Cyano-4-ittethyl-2,6-di(B-hy- 

-sulf o-anilin droxy-ethylamino )-pyridin 

(als Dibutyl-ethanolaminsalz), 

2-Hydroxy-3-nitro- l-Piienyl-3-niethyl-pyrazolon-5 

10 -5-sulf o-anilin (als Chrom- (1: 2)-Koinplex) 

2-Hydroxy-4-sulfo-6- >.B-Naphthol (als Chom-(l: 2)- 

-nitro-naphthylamin-l -Komplex) 



15 



und 



2-Hydroxy-3-sulf 0-5- 
-nitro-anilin 



l-Phenyl-3-methyl-pyrazolon-5 
(als Chrom-(l:2)-Kon5>lex) . 



20 Als Wasserieslichkeit vermittelnde Kationen sind dabei ins- 
besondere Alkali (Li*, Na*, K*), Ammonimn- und substitu- 
ierte Ammoniumkationen, insbesondere Alkanolammonium- 
kationen zu nennen. 



25 Pur organische Losungsmittel enthaltende erf indungsgemfifie 
Parbmittel sind als anionische Parbstoffe insbesondere 
Metallkomplex-Parbstof fe geeignet, z.B. die Chrom- oder 
Kobalt-Komplexe von Azo- Oder Azomethin-Parbstof fen sowie 
Kupf erphthalocyanin-Parbstof f e . 

30 

Als Kationen fiir die Parbstoffe sind insbesondere ISnger- 
haltige Alkylammoniuinreste geeignet, entsprecbende Parb- 
stoffe sind z.B. in den deutschen Patentschriften 
12 26 727, 12 63 947 und 23 3^ 228 beschrieben. 

35 
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'Voraussetzung fur eine Verwendbarkeit in den erf indungsge- 
mSBen Parbmitteln ist bei alien genannten Farbstoffen, daA 
sie sich in moglichst hoher Konzentration 15sen lassen. 
Die Parbstoffe sind auch in Form von konzentrierten Parb- 
5 stofflSsungen verwendbar und Methoden zmp Herstellung 

solcher Losimgen sind insbesondere in der Patentliteratur 
zahlreich beschrieben, z.B. in den Patentanmeldungen 
P 30 20 891.^, P 30 36 556.1, DE-AS 12 kO 036, 
DE-AS 20 49 620, DE-OS 22 28 260, DE-OS 28 52 863, DE-OS 
lO 28 16 506 Oder DE-AS 2^ 13 369 sowie den DE-PS 1 259 ^8M 
und DE-PS 2 33^ 228. 

Ais Pigmente kommen anorganische und organische in Betracht • 
Einzige Voraussetzung fiir ihre Verwendbarkeit ist, daB sie 

IS sich im Parbmittel fein verteilen lassen. Eine representa- 
tive Auswahl von geeigneten Pigmenten findet sich im Colour 
Index, Kapitel Pigmente. Einzelne bevorzugte Pigmente und 
Pigmentgruppen sind beispielsweise : RuB, Eisenoxide, 
Phthalocyanine, Azo-Pigmente , Nickeltitangelb, Chromgelb, 

20 Molybdatorange, Miloriblau sowie Chinacridon-, Perylen-, 
Oxazin- und anthrachinoide Pigmente • 

Aus Skonomischen Grunden sind preiswerte Pigmente wie 
Rufi, Eisenoxide, Azoverbindungen und Phthalocyanine bevor- 
25 zugt. 

Als Dispergiermittel sind praktisch alle Verbindungen ge- 
eignet, die ublicherweise fiir die Herstellung von wafirigen 
Pigmentdispersionen verwendet werden. Es kommen sowohl an- 

30 ionische, als auch kationische, vorsugsweise nichtionogene 
Dispergiermittel in Betracht. Geeignete nichtionogene Ten- 
side sind beispielsweise Polyethylenglykole sowie Ethoxy- 
lierungsprodukte auf der Basis von linearen FettsSLuren, 
Fettaminen, Fettsaureamiden und Pettalkoholen. Geeignete 

35 anionaktive Dispergiermittel sind z.B. Fettalkoholether- 
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•"sulfate und Alkylphenolether sulfate. Als kationaktive 
Tenside kannen beispielsweise quarternSre Annnoniumsalze 
langkettiger Pettalkylamine verwendet werden. Bei Ver- 
wendung von anionaktiven bzw. kationaktiven Tensiden ist 
5 jedoch sorgfaitig darauf zu achten, dafi Reaktionen mit dem 
anionischen Oder kationischen Parbstoff vermieden wer- 
den. 

Die erf indungsgemSfien Parbmittel enthalten Wasser und/oder 
TO organische LSsungsmittel. 

Die Wahl des oder der organischen LSsungsmittel fiir die 
erfindungsgemSfien Parbmittel richtet sich nach dem Ver- 
wendungszweck dieser Parbmittel. Beispielsweise enthalten 
15 Plexodruckfarben normalerweise polare LSsxmgsmittel, Lacke 
und WachslOsungen dagegen unpolare Losungsmittel. 

Als polare organische LSsungsmittel eignen sich z.B. Al- 
kanole, Glykole, Glykolether, Amide, Tetrahydrofuran, 
20 Butyrolacton, Dioxan, Dimethylsulfoxid, niedere Carbon- 

sSxireester, Ketone sowie aliphatische Carbonsauren, wobei 
von diesen AmeisensSure und Essigsfiure bevorzugt sind, 

Als unpolare und weniger polare organische Losungsmittel 
25 kommen langkettige aliphatische Alkanole, CarbonsSuren, 

Ester, Ketone oder Ether sowie bevorzugt aliphatische und 
aromatische Kohlenwasserstoff e und halogensubstituierte 
Kohlenwasserstoffe in Betracht. 

30 Die erfindungsgemSBen Parbmittel enthalten Parbstoffe und 
Pigmente in Maigen von etwa 20 - 70 ?, vorzugsweise 
40 - 60 2. Das Mengenverhaitnis von 15slicheni Parbstoff 
zu Pigment kann in weiten Grenzen variiert werden, be- 
stimmend dafOr sind im wesentlichen der gewOnschte Parb- 

35 ton und 5konomische Faktoren. Der Anteil an polaren (inklu- 
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"sive Wasser) und/oder unpolaren LSsixngsmitteln liegt bei 30 
- 80 vorzugsweise 40 - 60 56, bezogen jeweils auf die 
Gesamtmenge. Die Menge der gegebenenfalls anwesenden SSiiren 
und Tenside kann bis zu 30 vorzugsweise 5 bis 20 J5, 
5 betragen. 

Die Auswahl der Parbstoffe riclitet sich selbstverstSndlich 
ebenfa'lls nach dem Verwendungszweck und der Loslichkeit 
im vorgegebenen Medium. 

Zur H erst e Hung der erfindungsgerafiBen Parbmittel kann man 
z.B, die Losung eines gut loslichen Farbstoffs in einem 
organischen LSsungsmittel mit einer vorzugsweise nicht 
wSfirigen Pigment dispersion mischen. Man kann aber auch ein 

IS Pigment direkt in der Parbstoff losung disper gier en • Man 

kann den erf indungsgemSfien Parbmitteln nattolich auch noch 
weitere Stoffe, wie Verdickungsmittel oder Bindemittel zu- 
setzen. Einzelheiten der Herstellung kSnnen den Beispielen 
entnommen werden, in denen sich Angaben uber Telle und Pro- 

20 zente, sofern nicht anders vermerkt, jeweils auf das Gewicht 
be Ziehen* ' 

Die erf indungsgemaBen Parberaittel eignen sich einerseits 
zum Parben wassriger Medien aller Art, z,B. von Papier- 

25 massen, Leimen, Holzimpragniemitteln, Pf lanzenschutz- 

mitteln, Dungemitteln, ferner zum PSrben und Impragnieren 
von Glasfasern und Glaswolle, Jutefilz, w^firigen Druck- 
farben, Gittergeweben ftir Teppichunterlagen usw. Besonders 
wertvoll sind die erf indungsgemSBen Wasser enthaltenden 

30 Parbmittel zum PSrben von Leimen, wie sie zur Herstellung 
von Spanplatten verwendet werden. 

Andererseits sind die erf indungsgemaBen Parbmittel insbeson- 
dere zum PSLrben yon orgeinische Losungsmittel enthaltenden 
35 Medien aller Art, z.B. von Bohnermassen, Kerzen, Druckfar- 
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'ben, Lacken, Holssimpragniermitteln, Pf lanzenschutzmitteln, ' 
Klebern usw. geeignet. Besonders wertvoll sind die organi- 
sche Losungsmittel enthaltenden erf indungsgemSlBen Parbmittel 
zum F^ben von Scbiihcrenie . 

5 

Die erfindungsgemasen Parbmittel bieten gegenOber bisher 
verwendeten Farbstoffen insbesondere okonomische Vorteile. 
iiberraschend war vor allem, dafi sie sich in homogener Form 
herstellen und ohne Entmischung lagern lassen. 



10 



Beispiel 1 



2 Teile eines PlUssigfarbstoff s, enthaltend 40 % C.I.Acid 
Orange 7 (C.I. 15510) 
IS 1 Teil einer Pigment prfiparat ion, enthaltend 35 % ParbruA 

(CI. Pigment Black 7) sowie nichtionogene 
Dispergiermittel und Glykol, 
werden unter ROhren gemischt. Es entsteht eine flUssige, 
leicht thixotrope Parbmittelmischung von guter LagerbestSn- 
20 digke it . 

Beispiel 2 

1 Teil eines Piassigfarbstoff s , enthaltend i»5 % C.I. 
25 Basic Violet 49 (Herstellung ist beschrieben in 

der DE-OS 22 28 260/Beispiel 3), und 
1 Teil einer PigmentprSparation, enthaltend 40 % Eisen- 
oxidrot (C.I. Pigment Red 101) sowie nichtiono- 
gene Dispergiermittel und Glykol, 
30 werden unter Ruhren gemischt. Man erhSlt eine gut fliefien- 
de Mischung, die sich leicht in wSfirige Medien einarbeiten 
l^t. 



33 
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' 'Beispiel 3 

2 Teile eines Flilssigfarbstof f s, enthaltend 45 % C.I. 
Basic Violet 49 (siehe Beisp, 2), und 
5 1 Teil einer Pigmentpraparation, enthaltend 60 % Eisen- 
oxidrot (CI. Pigment Red 101) sowie nichtiono- 
gene Dispergiermittel xand Dipropylenglykol, 
werden unter Rmiren gemischt. Man erhSlt einen gut fliefien- 
den Teig, der mit wSBrigen Medien gut niischbar ist. 

10 

Beispiel 4 

2 Teile eines Plussigfarbstof f s, enthaltend 45 % 

C.I. Basic Violet 49 (siehe Beispiel 2), und 
15 1 Teil einer Pigment praparat ion, enthaltend 35 % Parbrufi 
(C.I. Pigment Black 7) sowie nichtionogene Dis- 
pergiermittel und Glykol 
werden unter Rilhren gemischt, Es entsteht eine flUssige 
Parbmittelmischung von guter Pliefif Shigkeit und Lagerstabi- 
20 lit St. 

Beispiel 5 

2 Teile eines FlOssigfarbstofrs, enthaltend 40 % C.I. 
25 Acid Orange 7 (siehe Beispiel 1) und 

1 Teil einer Pigment praparat ion, enthaltend 40 % Kupfer- 
phthalocyaninblau (C.I. Pigment Blue 15:1) sowie 
nichtionogene Dispergiermittel und Glykol, 
werden unter Riihren gemischt. Die erhaltene lagerstabile 
30 Mischung ISLfit sich leicht in wSSrige Medien einrOhren. 



35 
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Seispiel 6 

200 Telle eines Pliissigfarbstof f s , enthaltend % C.I. 
Acid Orange 7 (siehe Belspiel 1)^ 
5 45 Telle eines transparenten Elsenoxidrots (C.I. Pigment 
Red 101)3 

5 Telle eines oxethylierten Pettalkohols, 
2"0 Telle Ethylenglykol und 
80 Telle Wasser 

10 wepden auf elner Riahrwerkskugelmuhle elne Stunde lang ange- 
rieben. Das erhaltene telgformlge Parbmlttel ist lager sta- 
bll, stippenfrel und mit wSBrigen Medien leicht mischbar. 

Beispiel 7 

15 

100 Telle eines FlQsslgfarbstof f s , enthaltend l»5 % C.I. 

Basic Violet ^9 (siehe Belspiel 2), 
120 Telle Eisenoxidpot (C.I. Pigment Red 101), 
5 Telle eines oxethylierten Pettalkohols, 
20 20 Telle Ethylenglykol iind 
40 Telle Wasser 
werden auf elner ROhrwerkskugelmtihle elne Stunde lang an- 
gerieben. Man erhSlt einen gut fliefienden Telg, der sich 
leicht in wSBrige Medien einarbeiten ISlit. 

25 

Beispiel 8 

100 Telle eines Plflssigfarbs toffs, enthaltend 45 % C.I. 
Basic Violet 49 (siehe Belspiel 2), 
30 80 Telle fi-Kupferphthalocyaninblau (C.I. Pigment Blue 
- 15:3), 

5 Telle eines oxethylierten Pettalkohols, 
20 Telle Ethylenglykol und 
80 Telle Wasser 

3S 
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^werden auf einer Rtihrwerkskugelmilhle eine Stunde lang ange- ^ 
rieben. Die erhaltene teigformige Mischung ist gut fliefi- 
fahig und mit waSrigen Medien einwandfrei mischbar. 

5 Beispiel 9 

100 Teile eines orange farbenen PlUssigfarbstof f s (s. Bei- 
spiel 3^ DE-OS 28 52 919), 
80 Teile fi-Kupferphthalocyaninblau (C.I. Pigment Blue 
10 15:3), 

5 Teile eines oxethylierten Pettalkohols, 
20 Teile Ethylenglykol und 
40 Teile Wasser 

werden auf einer Huhrwerkskugelmtihle eine Stunde lang ange- 
15 rieben. Man erhalt einen gut fliefienden Teig, der in 
wSfirige Medien leicht eingeriilirt werden kann. 

Beispiel 10 

2Q 200 Teile eines Flussigfarbstof f s, enthaltend 40 % C.I. 
Acid Orange 7 (siehe Beispiel 1), 
250 Teile Eisenoxidrot (C.I. Pigment Red 101), 
10 Teile eines Kondensationsproduktes von fi-Naphthalin- 
sulfonsSure und Pormaldehyd (als Natriumsalz) , 
25 20 Teile Ethylenglykol und 
20 Teile Wasser 

werden auf einer Rtihrwerkskugelmtlhle eine Stunde lang ange- 
trieben. Der erhaltene lagerstabile Teig ist gut zum 
PSrben von wSfirigen Medien geeignet. 

30 



35 
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"Beispiel 11 , 

100 Teile eines FlUssigfarbstoff s, enthaltend 45 % c.I. 
Basic Violet k$ (siehe Beispiel 2), 
5 120 Teile Eisenoxidrot (C.I. Pigment Red 101), 

5 Teile C^2/C^^-Pettalkyl-dimethyl-benzyl-.annaoniiunchlorid 
20 Teile Ethylenglykol und 

3 Teile Polyvinylpyrrolidon 

werden auf einer Rflhrwerkskugelniuhle eine Stunde lang ange- 

rieben. Man erh^lt einen lagerstabilen, gut flieBenden 

Teig, der mat w^Brigen Medien sehr gut vertrSglioh ist 



10 



15 



20 



Beispiel 12 



10 Teile des Pigments C.I. Pigment Blue 15:3, C.I. 7i|i6o, 
(B-Kupferphthalocyaninblau) werden mit 90 Teilen einer LS- 
sung eines braunen Oxazin-Parbstoffs (TOJSig in 2-Ethylhexa- 
nol) aur einer RCihrwerkskugelmtihle eine Stunde lang angerie- 
ben. 



Die Kerstellung des Braun-Parbstoff s erfolgte durch Oxi- 
dation von 2-Ethylhexyl-o-phenylendiamin und ist in der An- 
meldung P 30 20 891.4, Beispiel 4 beschrieben. 

25 Man erhSlt ein schwarzes, gut flieiiendes Konzentrat, das 
sich zum FSrben von Schuhcreme eignet. 

Beispiel 13 



30 20 Teile einer Pigmentpaste auf Basis C.I. Pigment Blue 15- 3 
und 80 Teile der L5sung eines braunen Oxazin-Farbstoffs 
(entsprechend Beispiel 12) werden unter Rflhren gemischt. Man 
erhSlt eine gut flieBende, schwarze Mischung, die gut lager- 
stabil ist und sich leicht in benzinhaltige Wachsmischungen 

35 einarbeiten ISBt, * 
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*"Obige Pigmentpaste entha.lt 

25 % C.I. Pigment Blue 15:3 (B-Kupferphthalocyanin) , 

15 % Dispergiermittel tind 

60 % eines L&sungsmittelgeraisches aus 

7 Teilen eines hochsiedenden aromatischen Kohlenwasser- 

stoff-Gonisches und 

3 Teilen Ethylglykolacetat. 



Beispiel 1^ 

10 

25 Telle einer Pigmentpaste aus C.I. Pigment Blue 15:1, 
C.I. 7^4160 (06-Kupferphthalocyanin-Blau) in einem kurzSli- 
gen Alkydharz werden unter Rtihren gemischt mit 
75 Teilen der Losung eines braunen Oxazin-Parbstoff s (ent- 
S sprechend Beispiel 12.). 

Es entsteht eine flttssige Parbmittelmischung von guter 
PlieBfahigkeit und LagerstabilitSLt , die z.B. fOr schwarze 
Schuhcreme gut geeignet ist. 

20 

Beispiel 15 

10 Telle des Pigments C.I. Pigment Violet 27, C.I. 42535:3, 
(Farblack von Methylviolett ) werden mit 
25 90 Teilen der LQsung eines braxmen Oxazin-Parbstoff s (ent- 
sprechend Beispiel i2) auf einer Rtihrwerkskugelmiihle 1 Stun- 
de lang angerieben. 

Das erhaltene gut fliefiende F2u:*bmittel ist lagerstabil, 
30 stippenfrei vmd mit Systemen auf Basis organischer LSsungs- 
mittel leicht mischbar. 



35 
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"Beispiel 16 

20 Telle des Pigmentes C.I. Pigment Blue 27 (Miloriblau) 
we r den mlt 

5 80 Teilen der LSsxing eines braiinen Oxazin-Parbstofrs (ent- 
sprechend Beispiel 12} auf einer Ruhrwerkskugelmfihle 1 Stun* 
de lang anger leben. 

Man erhSlt eine gut flie&ende schwarze Mischung, die sich 
10 z«B. z\m Farben von Schuhcreme eignet, 

Beispiel 17 

15 Telle des Pigments C.I. Pigment Yellow 12, C.I. 21090, 

15 (Benzidlngelb ) werden mlt 

85 Teilen der Losung des Kondensationsproduktes aus 1,M-Dl- 
hydroxyanthrachinon und 2,3-Dlliydro-l, 4-dlamlnoanthrachlnon 
mit B-Ethylhexoxypropylamin, B-Ethylhexylamin und ^Methoxy- 
propylamin auT einer Rtlhrwerkskugelmtlhle 1 Stunde lang ange- 

20 rleben. 

Man erh&lt eine dilnnf Itlssige , dunkelgrilne FarbmlttelprsLpara- 
tlon, die mit organischen LSsungsmitteln mischbar 1st. 

25 Beispiel I8 

20 Telle des Pigmentes C.I. Pigment Yellow 42, C.I. 77^92, 
(Eisenoxidgelb) werden mlt 

80 Teilen eines fltissigen Parbstof fkonzentrates 30 Min. auf 
30 einer Ruhrwerkskugelmiihle angerieben. Das flUssige Parb- 
stof fkonzentr at besteht aus der SO^lgen Losung des Azofarb- 
stoffs aus o-Amlnoazotoluol — ^ fi-Phenylethyl-naphthol-2 
(Isomerengemisch, beschrieben in der DE-OS 28 52 863) in 
einem Gemlscli aromatischer Kohlenwasserstof fe . 

35 
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'*Die entstandene dUnnf lUssige^ rote Parbmittelmischung 1st 
gut lagerbestandigj neigt nicht zuxn Flocken Oder Absetzen 
und eignet sich zum F^ben von Medien auf Basis organischer 
Los ungsmit te 1 • 

5 

Beispiel 19 

30" Telle einer Pigmentpaste auf Basis C.I. Pigment Blue 15:3 
(entsprechend Beispiel 13) werden mit 
10 ^0 Teilen eines Parbbasenauf schlusses von 

40 % C.I. Solvent Blue 4, C.I. 44045, (Victor iablaubase B) 
in 60 % Olein und 

30 Teilen Toluol unter Riihren gemischt. 

15 Man erhalt eine niedrigviskose Parbpaste von guter Lager- 

stabilitat, die zum PSrb^n von organischen Medien aller Art, 
wie Wachslosungen, Druckfairben \ind Lacken verwendet werden 
kajin. 

20 Beispiel 20 

10 Teile des Pigmentes C.I. Pigment Blue 15:3 (B-Kupfer- 
phthalocyaninblau) werden mit 

88 Teilen der Losung eines braunen Oxazin-Parbstof f s Cent- 
25 sprechend Beispiel 12) und 2 Teilen eines Vinylpyrrolidon- 
-Vinylacetat-Copolymerisates auf einer RuhrwerkskugelmOhle 
1 Stunde lang anger ieben. 

Die erhaltene Parbmittelpraparation eignet sich zum PSrben 
30 von alkoholischen Plexodruckf arben. Die damit hergestell- 

ten Drucke besitzen eine einwandfreie Sublimierechtheit . 

Auch far dokumentenechte Kugelschreiberpasten kann diese 

Praparation verwendet werden, z.B. nach folgendem Hezept: 

100 Teile der genannten Schwarzmischung 
35 25 Teile Benzylalkohol 



0049777 



BASF Ak!iengesellscha« - 15 - O.Z. 0050/034711/ 

035098 

•"as Telle Phenylglykol 
10 Telle Oleln 
5 Telle 1,2-Propylenglykol 
35 Telle Phthalatharz 

5 

Die mit dleser Kugelschreiberpaste erzlelte Schrlft 1st 
diorch Wasser, Ethanol, Aceton Oder Toluol nlcht zu ent- 
fernen. 

10 Belspiel 21 

20 Telle einer Pigmentpaste auf Basis C.I. Pigment Blue 15:3 
(entsprechend Belspiel 13) werden mit 

80 Tellen elnes Pliisslgfarbstof f es der folgenden Zusammen- 
15 setzving gemlscht: 

34 % des 1: 2-Kobalt-Mischlc<Mnplexes aus il-Nltro-2-amino- 
phenol — - l-Phenyl-3-methylpyrazolon und 4-Nitro-2-ainlno- 
phenol — ►fi-Naphthol, 
33 % Dlmethylformamld und 
20 33 % Butyldlglykol. 

Man erhalt elne dtinnf liis slge Papbmittelpraparation, die gute 
Lagerstabllitat besltzt, nlcht zvan Plocken nelgt und zum 
Parben von Medlen aller Art auf Basis organlscher L6sungs- 
25 mlttel geelgnet 1st. 

Belspiel 22 

12 Telle elner Pigmentpaste auf Basis C.I. Pigment Blue 
30 15:3 (entsprechend Belspiel 13) werden mit" 

88 Tellen der 60 %lgen Losung elnes Orange-Farbs toffs In 
elnem hochsledenden aromatlschen Kohlenwasserstof f-L6sungs- 
mlttel unter ROhren gemlscht. Die Herstellung des Orange- 
-Parbstoffs 1st beschrieben In DE-AS 2k 3I1 110/Belsplel 1. 

35 
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""Das erhaltene niedrigviskose, braune Parbmittel kaiin durch 
Zusatz von geeigneten Verdickungsmitteln wie z.B. kolloidaler 
KieselsSure stabilisiert werden, Es eignet sich z.B, ziain 
Parben von Schuhcreme • 

5 

Beispiel 23 

50 Telle eines gelben Flussigf arbstof f s (a) werden mit 
50 Teilen einer Pigmentpaste (b) auf Basis Kupf erphthalo- 
10 cyaninblau unter Rtihren geaischt. 

5 Telle dleser gut flleBenden Mlschung werden In 
95 Telle Flexodruck-Flrnis (c) eingeruhrt. 
Die so erhaltene griine Flexodruckf arbe ISBt slch leicht 
verdrucken und besltzt eine gute Wasserechtheit . 

15 

Bel dem genannten gelben Fltisslgf arbstof f (a) handelt es 
sich urn C.I. Basic Yellow 2 (C.I. AT 000) In Form des 
Dodecylbenzolsulf onats , gelost ca. 65%lg in einer Mlschung 
aus Ethylglykol und Methyl-isopropylketon. 

20 

. Die Pigmentpaste (b) enthalt ca. 30 % C.I. Pigment Blue 
15:2, C.I. 7^ 160, dlsperglert in elnem Gemisch aus 
Dodecylbenzolsulf osaure , Kolophonium und Toluol. 

25 Der Flexodruck-Flrnis (c) enthait 

10 % Styrol-Maleinsaure-Mlschpolyaerlsat 

■8 % synthetlsches Verlackungsmittel 

82 % Ethanol/Ethylglykol (Mlschung 9:1). 



30 



35 



Beispiel 24 

33 Telle eines gelben Flussigf arbstof f s (a) 'und 

67 Telle einer Plgmentpraparation (b) auf Basis Kupfer- 

phthalocyanlnblau werden unter Riihren mltelnander ^ 

gemlscht. 
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5 Telle dieser Mischung werden eingeruhrt in ^ 
95 Telle elner wSssrlgen Blndemlttellosung (c), 
Man erhalt elne farbstarke, grune Flexodruckf arbe, die sich 
zum Bedrucken von Papier, z.B, fur Zementsacke , eigne t. 

5 

Bel dem genannten gelben Fltissigf arbstof f (a) handelt es 
sich um den Azof arbstof f aus Flavonsaure {= A,4'-.Dlamlno- 
-.stilben-2,2-dlsulfosaure) , diazotlert und gekuppelt auf 
Phenol, als ca. 25^tlge Losung in elnem Gemisch aus Neopentyl- 
10 glykol und Wasser. 

Die PigmentprapaLration (b) enthSlt ca. 40 % C.I.Pigment 
Blue 15:1, dispergiert in elnem Gemisch aus nichtlonogenen 
Dispergiermltteln , Glykol und Wasser. 



15 



20 



25 



30 



Die Blndemlttellosung (c) enthSlt als verself bares Harz 25 % 
eines Esters aus PhthalsSure und Trlmethylolpropan , verself t 
mit Ammonlak- und gelSst in elnem Gemisch aus n-Propanol und 
Wasser. 
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Paten tansprdche ^ 

1. Flflssige Farbmittel, enthaltend einen Oder mehrere 
losliche Parbstoffe, eon Oder mehrere feinverteilte 

5 Pigmente und Lasungsmittel sowie gegebenenfalls Disper- 

giermittel. 

2. Farbmittel gemSJi Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet ^ 
daJi sie als ISsliche Parbstoffe anionische Oder katio- 

10 nische Parbstoffe und als LSsungsmittel Wasser und/oder 

wasserlosliche Losungsmittel und gegebenenfalls orga- 
nische SSuren enthalten. 

3« Farbmittel gema£> Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet ^ 
]5 daB sie als losliche Parbstoffe in organischen Losungs- 

mitteln gut losliche Parbstoffe und als Losungsmittel 
organische Losungsmittel enthalten, 

4. Farbmittel gemSfi Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeich- 
20 net 3 daB sie als ISsliche Parbstoffe anionische Azo- 

farbstoffe oder Phthalocyaninderivate enthalten. 

5. Farbmittel gemSB Anspruch 1 und 2, dadiu?ch gekennzeich - 
net, daB sie als losliche Parbstoffe kationische Parb- 

25 stoffe der Azo-, Triarylmethan- Oder Xanthenreihe ent- 

halten. 

6. Farbmittel gemaB Anspruch 1 und 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB sie als losliche Parbstoffe nichtionogene Ver- 

30 bindungen aus der Reihe der Solventfarbstof f e oder 

durch entsprechende Anionen bzw. Kationen in organi- 
schen Losungsmitteln loslich gemachte kationische bzw. 
anionische Parbstoffe enthalten. 

35 
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^7. Parbmittel gemSB Anspruch 1 und 2, dadttrch gekennzeioh -'' 
net , dafi sie als Pigmente RxjB, Eisenoxide, Azover- 
bindungen Oder Phthalocyanine enthalten. 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



3NSDOCID' <EP.. 0049777 A2 I > 



@ Verdffentlichungsnummer: O 049 77T 

A3 



@ europAische patentanmeldunq 



^J/ II 1 IISIUOI lUI 1 HI Id • Ol IVfw*VlaV 






@ Anmeldetag: 17.09.81 






@ Prioritat: 14.10.80 DE 3038683 
15.04.81 DE 3115210 


® 


Anmelder: BASF Aktiengesellschaft, 
Carl-Bosch-Stnisse 38, D-6700 Ludwigahafen (DE) 


@ Verdffentiichungstag der Anmeidung : 21 .04.82 
PatentMatt 82/16 






@ Benannte Vertragsstaaten : BE CH DE FR QB IT U 






@ Veroffentlichungstag des spater veroffentllchten 
Recherchenberichts: 16.02.83 Patentblatt 83/7 


® 


Erfinder: Derber, Bemd, An der ProscMaehe 3/13, 
D-e700 Ludwigshafen (DE) 
Erfinder: Sehmldt-^ellerau, Christof, 
Rhelnrugenstrassa 45, D-6700 Ludvrigahafen (DE) 
Erfinder: Sennfnger, Rudolf, Dr., Am Dorfzaun 10, 
D-6700 Ludwig8hafen(DE) 



@ FIQssigo Farbmittel. 

@ Die Erfindung betrifft flussige Farbmittel, die dadurch 
gekennzelchnetsind. daB sle einen oder mehrere in Wasser 
Oder Ldsungsmlttein gut Idsliche Farbstoffe. ein Oder meh- 
rere Pigmente und Losungsmittel sowie gegebenenfalls Di- 
spergiermittel enthalten. 

Die erfindungsgemaBen Farbmittel eignen sich sehr 
gut zum Farben wa8rtger und nichtwaBrlger Medien. insbe- 
sondere von Leimen und Schuhcremes. 

< 





Europaisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europten des brevets 



ACTORUM AG 



Europaisches 
Patentamt 



europAischer recherchenbericht 



0 Qn^e^r^nm^ldlj^g 



EP 81 10 7341 



EINSCHLAGiGE DOKUMENTE 



Kategorie 



Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, 
der mafigsblichen Teile 



Betrifft 
Anspruch 



KLASSIFIKATION DER 
ANMELDUNG (Int. CI. >) 



CHEMICAL ABSTRACTS, Band 82, Nr. 
18, 5. Mai 1975, Seite 79, Nr. 
113257a, Columbus, Ohio, USA 
& JP - A - 74 26150 (CANON K.K, ) 
06-07.1974 * Zusammenfassung * 



1.3.6 



C 09 B 67/42 



GB-A-1 564 098 

PRODUCTS ) 

* Beispiel * 



(TROYFEL 



RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE (int. Ci. »} 



C 09 B 
C 09 D 



Der vorliegende Recherchenbericht wurde fur alle Patentanspruche erstellt. 



Recherchenort 

DEN HAAG 



AbschluBdatuin der Recherche 

19-11-1982 



Prufer 

DAUKSCH H.J. 



KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN E 
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet 
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer D 
anderen Veroffentlichung derselben Kategorie L 
A : technologischer Hihtergrund 
0 : nichtschriftliche Offenbarung 

P : Zwischenliteratur & 
T : derErftndungzugrunde liegende Theorien oder Grunds^tze 



alteres Patentdokument. das jedoch erst am oder 
nach dem Anmeldedatum verdffentlicht worden ist 
in der Anmeldung angefuhrtes Dokument 
aus andern Qrunden angefuhrtQs Ookument 



Mitglied der gleichen Patentfamilie. uberein- 
stimnnendes Dokument 



BNSDOCID: <EP <X)49777A3_I_> 



